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Abstract of DE321 5777 

The classical method for laying cement screeds is very time-consuming, because the individual working steps 
involve laborious spreading, compacting, skimming and smoothing. The self-flowing and self-levelling fluid 
screeds save all these working steps, by means of simple casting or pumping. The invention relates to the 
composition of a mortar, using particularly cheap additives, which allow masses free of strains and cracks to be 
produced. According to the invention, this object is achieved by replacing the Portland cement, which greatly 
shrinks during solidification and hardening, by an easily expanding binder mixture. In addition to the Portland 
cement, the binder mixture also contains alumina cement, calcium sulphate, hydrated lime and hydraulic 
additives. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Zement-Flie&mortel 

Die klassische Methode, Zement-Estriche zu verlegen, ist 
sehr zeitraubend, well die einzelnen Arbeitsg§nge muhsames 
Verteiien, Verdichten, Abziehen und Glatten bedeuten. Die 
selbstfiieBenden und sich selbst ausniveilierenden FlfeBestri- 
che sparen alle diese Arbeitsgange ein, durch einfaches 
Gieflen oder Pumpen. Die Erfindung bezieht sich auf die 
Zusammensetzung eines Mdrtels, unter Verwendung von 
besonders preisgunstigen Zusatzen, die die Herstellung von 
spannungs- und rissefreien Massen ermoglichen. Diese Auf- 
gabe ist gemSS der Erfindung dadurch geldst, dafl bei der 
Erstarrung und Erh&rtung der stark scnrumpfende Portlandze- 
ment durch ein leicht ausdehnendes Bindemittelgemisch 
ersetzt worden ist. Das Bindemittelgemisch enthalt auQer dem 
Portlandzement noch Tonerdezement, Kalziumsuifat, Kalkhy- 
drat und hydraulische Zugaben. (32 1 5 777) 
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PatentansprUche : 

1. Der Zement-FlieBmortel , dadurch gekennzeichnet, daB die Masse aus: 



2. Der Zement-FlieBmortel nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB 
anstatt des Portlandzements die Zemente mit Zumahlstoffen verwendet werden. 

3. Der Zement-FlieBmortel nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB hydraulische Zugaben natiirliche Oder kiinstliche Puzzolanen sind. 

4. Der Zement-FlieBmortel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB 
SuperverflUssiger ein sulfonierter Polykondensat des Formaldehyds 
mit dem Phenol, Naphthalen, Melamin oder Harnstoff sit. 



Mineral ischen Fullstoffen 

Portlandzement 

Kalkhydrat 

Tonerdezement 

Kalziumsulfat 

Hydraulische Zugabe 

SuperverflUssiger 



1,0 bis 30,0 Gew.-% und 
0,01 bis 1,0 Gew.-% 



50,0 bis 85,0 Gew.-% 
15,0 bis 50,6 Gew.-% 
0,5 bis 10,0 Gew.-% 
0,1 bis 10,0 Gew.-% 
0,1 bis 15,0 Gew.-« 



zusammen gesetzt ist. 
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Zement - FlieBmSneV ' 

Die Erfindung bezieht sich auf die Zusammensetzung eines Mdrtels, der mit 
Wasser angemacht und maschinell oder manuell angemischt und aufgegossen 
wird. Die Masse verlauft, verdichtet und glattet sich selbst und hartet 
dann spannungs- und rissefrei.. 

Die klassische Methode Zement-Estrich zu verlegen ist sehr zeitraubend, 
weil die einzelnen Arbeitsgange miihsames Verteilen, Verdichten, Abziehen 
und Glatten bedeuten. Die. selbstflieBenden und sich selbst ausnivell ierenden 
Zement-FlieBestriche sparen alle diese Arbeitsgange ein, durch einfaches 
GieBen oder Pumpen. Die auf dem Markt befindlichen Zement-FI ieSestriche 
sind mit Polymerstoffen angereichert, weil es notwendig ist hauptsachl ich 
die Zugfestigkeit von gegossenen Belagen zu erhbhen, da sonst bei der 
Erstarrung und Erhartung der gegossenen Belage durch die Schrumpfung eine 
Rissbildung statt finden wlirde. Durch den Zusatz von Polymerstoffen sind 
aber diese Zement-FlieSestriche hauptsachl ich bei hbheren Estrichstarken 
(20-50 mm), kostspielig urid deshalb unwirtschaftlich. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Zement-FlieBmbrtel genannter 
Art zu schaffen, aber ohne Polymerstoffe, unter Verwendung von besonders 
preiswerten Zusatzen, die die Herstellung von spannungs- und rissefreien 
Massen ermbglichen. 

Diese Aufgabe ist gemaB der Erfindung dadurch geldst, daB bei der Erstarrung 
und Erhartung der stark schrumpfende POCtlandzement durch ein leicht aus= 
dehnendes Bindemittelgemisch ersetzt worden ist. Das Bindemittelgemisch 
enthalt auBer dem Portlandzement noch Tonerdezement, Kalziumsulfat, Kalk= 
hydrat und hydraulische Zugaben, Das Gemisch enthalt also durch den Ton= 
erdezement eine zusatzliche Menge Kalziumaluminat. Hydrationsfahiger . 
Tonerdezement zusammen mit Kalziumaluminat aus dem Portlandzement reagiert 
wahrend der Erstarrung und der Erhartung der Masse mit dem Kalziumsulfat 
unter Entstehung von stark expandierbaren Kalziumhydrosulfa;aluminaten so 
daB die gesamte Mischung eine leichte Ausdehnung hat. Die hydraulische 
Zugabe verringert in der Losung die Konzentration von Kalziumoxid, ermbglicht 
eine schnelle Auflosung von Kal ziumaluminaten urid eine bessere Kristall isation 
von Kalziumhydrosulfcaluminaten. Unter hydraul i.schen Zugaben sind natlirliche 
.odar.kiiostl iche Puzzolane gemeint. 
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Zu den natlirlichen Puzzolanen zahlen vorwiegend Aschen und Gesteine 
vulkanischen Ursprungs wie Bims, Tuffstein (TraB), Santorinerde sowie 
der Si0 2 - reichste Vertreter Kieselgur oder Molererde (Ablagerung von 
Radiolarien- und Diatomeen - Skelettresten). KUnstliche Puzzolane sind 
z. B. das .'.bereits aus der Romerzeit bekannte ZiegelmehT, sowie der grbBte 
Teil der Steinkohle - Kraftwerkaschen. 

Die aus dem Bindemittelgemisch gegossene Standard-Mdrtel-Prufkdrper 
40 X 40 X 160 mm haben folgende Eigenschaften : 

Erstarrungszeit - Beginn (h) = 0,5 
Erstarrungszeit - Ende (h) = 12,0 

SchwindmaB - Wasserlagerung nach 24 Std. = - + 0,15% Zuwachs 

nach 28 Tg. =-+ 0,3-1 ,0% Zuwachs 
- Feuchtigkeitlagerung 

nach 28 Tg. = - + 0,1% Zuwachs 



Mischungsbeispiel : 

41,9 Gew.-% Sand einer KorngrbBe von 0,05 bis 3,0 mm 
20,0 Gew.-% hydraulische Zugabe 
22,0 Gew.-% Portlandzement 45 

2,0 Gew.-% Kalkhydrat 

6,0 Gew.-% Tonerdezement 

8,0 Gew.-% Kalziumsulfat 

0,1 Gew.-% Superverfllissiger 

wurden vermischt. Die so gewonnene trockene Arbeitsmasse wurde durch 

Zugabe von 24 Gew.-% Wasser pumpfahig und selbstverlaufend. 

Aus dieser Masse gegossene Prufkbrper 40 X 40 X 160 mm haben folgende 

Druckfestigkeit: 

nach 3 Tagen nach 28 Tagen 

' (I- 'Wt ID U || ■ —X. ... 

N/mnu 18,0 40, o 
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